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@ M/t keramischen Farben dekorierter GlaskeranriikartikeJ und Verfahren zu seiner Herstellung 



) Es wird ein mh keramischen Farben dekorfartsr Glaskera- 
mikartikel beschriaben, bei dem uber einer ersten Farblage 
mindestens eina weitara angeordnst ist, die die erste 
Farblage zumindest teihA/eise uberlappt Die erste Farblage 
kann dabet ais Grunddekor grofiftachig und feinverteift die 
Oberflache des Glaskeramlkartikeis uberziehen, die es z. B. 
auch vor Kratzern sohOtzt; die wettere andera gefarbte 
Farblage definiert ala Markierungsdekor z. B. die Kbchzonen 
und erieichtert die verwechsiungsfreie Erkennung der da- 
durch farblieh indivlduansierten Funkdonsbereiche. 
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Beschreibung Bei Glaskeramik-Kochfiachen mit einer nur sparii- 

chen Dekoration, d. h. z. B. nur mit einer Kociizonen- 

Gegenstand der Ertindung ist ein mit keramischen markierung, Restwarmeanzeige und einem Firmenlogo 

Farben dekorierter Glaskeramikartikei und ein Verfah- kann in Einzelf^len, insbesonder auch bei Einsatz v n 

ren zu seiner Herstellung. 5 HalogenheizkOrpern sowie bei starker Bestrahiung von 

Glaskeramikartikei finden vielfache Verwendung, oben, wie sie z. B. in Aussteliungsrdumen von KQchen- 

z. B. als temperaturwechselfestes (feuerfestes) KUcben- studios tiblich ist, unter Umst^den die Technik unter 
geschirr, und insbesondere auch als Kocfallichen ffir der Kochfiache'' fQr den Betrachter bzw. den Benutzer 

KUchenherde. sichtbar werden» und dessen ^thetisches Empfinden 

Diese Artikei sind im allgemeinen rait Dekoren verse- lo stQren. 

hen, sei es aus rein asthetischen GrOnden oder um z. B. Um diesen unerwQnschten Effekt zu vermeiden oder 

beiKochflachendieKochstellenzumarkieren. zu reduzierea mtissen heute Streullchtabdeckungen 

Als Farben far diese Dekorewerdenkeramische Far- aufgebracht werden. Hierbei handelt es sich um eine 

ben auf Emaillebasis verwendet, die nach konventionel- dunkie Farbschicht, die auf die Kochfl^chenunterseite 

len Techniken, wie z. B. Siebdruck oder mittels der Ab- 15 aufgebracht wird und die keine Durchsicht mehr er- 

ziehbildtechnik, aufgebracht und anschlieBend einge- laubt Auch dieses Problem kann nach der vorliegenden 

brannt werden. Erfindung durch eine Grunddekoration weitgehend ge- 

Solche Ma&nahmen und Glaszusanunensetzungen Idst werden und somit die aufwendige Unterseitenbe- 

zum Dekorieren« Verzieren und Glasieren von Glaske- schichtung Qberfltissig machen. 

ramiken sind z.B. aus der DE4201286A1, der 20 Darliber hinaus konmit es bei lingerer Verwendung 

DE36 00 109C2, der DE 35 05 922 CI und der einer Kochflache zu Gebrauchsspuren in Form von 

DE 34 33 880 C2 bekannt Kratzem, zu Metallabrieb von den Tdpf en und zuweilen 

Glaskeramik wird bekanntlich aus einem keramisier- zu Oberfi^chenveranderungen durch ungeeignete Rei- 

baren Glas einer Zusammensetzung, wie sie beispiels- nigungsmittel, die auf den Kochfiachen auffaUig und st5- 

weise aus der EP 0 220 333 Bl bekannt ist, durch eine 25 rendwirken. 

Warmebehandlung nach einem bestimmten Tempera- Der Erfindung liegtdaher die Auf gabezugrunde, eine 

tur-Zeit-Progranmi (Keramisienmg) erzeugt, wobei dekorierte Kochflache so zu verbessem, daB die Auffal- 

Temperaturen bis zu 1000°C erreicht werden kdnnen. ligkeit von FingerabdrQcken, eventuellen Gebrauchss- 

Auch Kochfiachen fur Kochmulden, z. B. aus Glaske- puren und Kratzem deutlich verringert wu-d, wobei 

ramik oder Spezialglas, werden an ihrer Oberseite mit 30 durch das Dekor auch ein wirksamerSchutz der Glaske- 

einem Dekor aus keramischen Farben versehen. Emer- ramik vor Oberflachenbeschadigung erreicht wird Zu- 

seits dient dieses Dekor der Kochzonenmarkierung und satzlich soil eine Unterseitenbeschichtung zur Streu- 

damit der Unterscheidung zwischen Kalt- und HeiBbe- lichtabdeckung flberflussig gemacht werden. 

reichen der Kochflache, andererseits erfullt die Dekora- Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch geldst, daB 

tion der Kochfiache auch eine asthetische Funktion und 35 auf dem Glaskeramikartikei tlber einer ersten Farblage 

ermdglicht den Gerateherstellem durch das Anbringen mindestens eine weitere angeordnet ist, die die erste 

von mdividuellen Designmerkmalen den Aufbau von ei- Farblage zumindest teilweise tiberlappt und wobei die 

genstandtgen,unterscheidungsfahigenProduktlinien. erste Farblage als Grunddekor 1 bis 95% der Oberfia- 

Derzeit sind 3 Varianten der Dekoradon von Glaske> che des Glaskeramikartikels bedeckt Die erste Farbla- 

ramik-Kochflachen mittels Siebdruck mdghch und auf 40 ge als Grunddekor fiberzieht den Artikei gieichmaOig, 

demMarkterhaltlich: als fein verteiites Punkt- und/oder Linienraster und/ 

oder in sich wiederholenden graphischen Strukturein- 

1. Einfarbige, monochrome Dekoration mit geeig- heiten. 

neten keramischen Farben im Heifi- und Kaltbe- Die erste Farblage als Grunddekor kann dabei die 

reich unter Verwendung von Dekorstrukturenver- 45 gesamte Kochflache (Kalt- und HeiBbereiche) Uberzie- 

schiedenster Fiachen- bzw. Belegungsgrade. hen und bedeckt die Oberflache des Glaskeramikarti- 

2. Einfarbige/mehrfarbige Dekoration mit geeigne- kels von 1% bis zu 95%, im HeiBbereich insbesondere 
ten keramischen Farben nur zur funktionellen Mar- von 1 % bis zu 40%. 

kiening der Kochflache, insbesondere der Kochzo- Damit derzeit schon vorgegebene Dekorationsvari- 

nenbegrenzung, aber z. B. auch der Restwarmean- 50 anten und/oder Designiinien beibehalten werden kSn- 

zeige Oder des Firmenlogos, wobei die Glaskera- nen und gleichzeitig die Vorteile dieser Erfindung zur 

mik-Oberflache sowohl im HeiBbereich als auch im Geltung kommen, empfiehlt es sich, die Farben der er- 

KaltbereichgroBtenteilsundekoriertbleibt sten Lage bei Verwendung als Grunddekor mit dem 

3. Mehrfarbige Dekoration mit geeigneten kerami- Farbeindruck des undekorierten Glaskeramikartikels 
schen Dekorfarben, wobei beim Druck zwischen 55 abzustimmen. D. h. es ist vorteilhaft z. B. fiir Kochfia- 
den verschiedenen Farben ein Abstand eingehalten chen aus dunkler Glaskeramik die erste Farblage mit 
werden muS, um zu verhindem, daB Oberlappun- einer dunklen Dekorfarbe vorzunehmen. 

gen und Oberschneidungen der Dekore zustande Aufgrund der auf der Oberflache gleichmaBig fein 

kommen, die dann, nach bisheriger Ansicht im verteUten Dekoreinheiten und der unterschiedllchen 

praktischen Gebrauch zum Abplatzen der Dekor- eo Lichtreflexion zwischen undekorierter Oberflache und 

schicht ftthren. Dekor erscheint die ursprflnglich glatte und gianzende 

Kochflache nun teilweise matdert 

Bei alien Kochfiachen mit diesen Dekorvarianten Dadurch ist die AuffaUigkeit von hinzukommenden 

werden in Bereichen mit sparlicher Dekoration haufig Mattierungen, wie z. B. Fingerabdriicken, Topfkratzera 

Gebrauchsspuren und Fingerabdriicke bemangeit, wel- 65 undsonstigenGebrauchsspuren,sehrgering. 

che auf der weitgehend glatten, glanzenden Oberflache, Eine weitere Ausfuhrungsform dieser Erfindung be- 

insbesondere auch in Ausstellungs- und Verkaufsrau- steht darin, die Kochzonen durch eine Aufiockerung 

men sehrauffaiHg sind schon des Grunddekors deutlich optisch hervorzuhe- 
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ben. Die erste Farbiage weist durch eine sich Sndemde 
Auftragsdichte und/oder -dicke auf der Oberflache des 
Glaskeramikartikels einen Intensitatsverlauf auf. Durch 
diesen Intensitttsverlauf der Dekorierung kCnnen 
Kochzonen markiert werden, ohne speziell Ringe oder 5 
andere Liniendekors aufdrucken zu mtissen. 

In bevoTzugter Ausfiihnmgsform der Erfindung defi- 
niert die weitere Farbiage als Markierungsdekor insbe- 
sondere Kochzonen, Warmhaltezonen, Kalt- bzw. Ar- 
beitsbereiche, Anzelgenbereiche und Restwarmeanzei- 10 
gen und bildet SchriftzUge und/oder Symbole und/oder 
sonstige Kennzeichnungen aus. 

Bei Verwendung der weiteren Farbiage als Markie- 
rungsdekor weist diese sinnvollerweise eine andere 
Farbe auf als das Grunddekor, wobei die Dekore insbe- 15 
sondere in Teilbereichen der Oberfiache des Glaskera- 
mikartikels ubereinander angeordnet sind 

Dabei ist es nach vorliegender Erfindung neu, daB die 
Dekore auch ubereinander gedruckt werden kdnnen, 
ohne dafi sich Problerae im Bereich der Oberdruckung 20 
z.B. durch Verlaufen, Abplatzungen oder reduzierte 
Haft" und Abriebfestigkeit ergeben wiirden. Welche fOr 
Kochfielchen geeigneten keramischen Dekorfarben da- 
bei fur die jeweiligen Farblagen untereinander und mit 
dem jeweiligen Glaskeramik-Substrat die optimalen Er- 25 
gebnisse bei meist vorgegebenen Produktionsparame- 
tern far den jeweiligen spdteren Einsatz erzielen, kann 
in anwendungstechnischen Vorversuchen ennitteit wer- 
den. 

Die Erfindung betrifft auch das Verfahren zur Her- 30 
stellung eines mit keramischen Farben dekorierten 
Glaskeramikartikels, bei dem ein Artikel aus kerami- 
sierbarem Glas mit den keramischen Farben dekoriert 
wird und das Elnbrennen der keramischen Farben wSh- 
rend oder nach der Keramisierung erfolgt, wobei auf die 35 
Oberfiache des Glaskeramikartikels eine erste Lage aus 
keramischer Farbe aufgebracht und getrocknet wird 
und danach eine weitere Lage aus keramischer Farbe 
uber der ersten angeordnet wird, die die erste Farbiage 
zumindest teilweise Uberlappt Die Farblagen werden 40 
dabei im Siebdruckverfahren auf den Glaskeramikarti- 
kei aufgebracht 

Die Erfindung wird anhand der in den jeweiligen Fi- 
guren dargesteilten und nachstehend naher beschriebe- 
nen Ausf dhrungsbeispiele erliutert 45 

Es zeigen: 

Fig. la Aufsicht auf eine KochflMche mit einer ersten 
Farbiage als Grunddekor, 

Fig. lb Aufsicht auf erne Kochflache mit einem 
Grunddekor nach Fig. la und einer weiteren Farbiage 50 
als Markierungsdekor, 

Fig. 2a Aufsicht auf eine Kochflache mit einer ersten 
Farbiage als Grunddekor, die aber gleichzeitig auch 
Funktionsbereiche definiert, 

Fig. 2b Aufsicht auf die KochflSche nach Fig. 2a nach 55 
dem 2. Siebdruck, wobei die zweite Farbiage als Mar- 
kierungsdekor ausgebildet ist. 

Fig. 3 ein typisches Rastermuster fflr das Grundde- 
kor. 

Fig, la zeigt eine Kochflache mit elektrischer Behei- eo 
zung. Hierbei ist eine mit 1 bezeichnete Platte aus ubli- 
chem keramisierbaren Glas durch einen ersten Sieb- 
druck mit einer ersten Farbiage als Grunddekor 2, z. B. 
mit einem f einen Rastermuster (Fig. 3), versehen. Da die 
nach der Keramisierung gebildete Glaskeramik in Auf- 65 
sicht schwarz und in der Durchsicht violett oder braun 
bis dunkelrot erscheint, wird eine sich schwarzbraun 
ausbildcndc Dckorfarbe eingesetzt, um den vom Gera- 



tehersteller gewtlnschten Design-Eindruck der undeko- 
rierten Glaskeramik, so wie sie von den Kunden bisher 
akzepdert wurde, nicht zu verfaischen. 

Danach wird die mit der im Siebdruck-Verf ahren auf- 
gebrachten ersten Farbiage dekorierte Glasplatte an 
der Luft oder z. B. bei 85°C etwa 3 min lang getrocknet 

AnschlieBend wird zusEtzlich zum Grunddekor 2 wie- 
der mittels Siebdruck eine weitere zweite Farbiage 3 als 
Markierungsdekor 3 iibergeordnet, die, wie in Fig. lb 
gezeigt, die Kochzonen 4 und Restwarmeanzeigen 5 
definiert und Schriftzfige, wie ein Warenzeichen 6 oder 
ein Firmenlogo 7, ausbiidet Als Farbtone werden filr 
das Markierungsdekor 3 z. B. braun oder grungrau ge- 
wahlt, die sich deutiich vom Grunddekor 2 abheben. 

Dabei wird nach der Erfindung das Markierungsde- 
kor 3 einf ach fiber das Grunddekor 2 gedruckt 

Danach erfolgt bei der so 2fach mit Dekorfarbe be- 
druckten Platte der ubliche Dekoreinbrand gleichzeitig 
mit der Keramisierung der Platte. 

Fig. 2a und 2b veranschaulichen, wie mit 2 Siebdruck- 
vorgangen subjektiv ein 3-Farben-Dekor erreicht wer- 
den kann. Wie in Fig. 2a zu sehen, wird beim ersten 
Druck die Kochflache 1 aus einem iiblichen keramisier- 
baren Glas mit einer relativ dunkien, z. B. stahlblauen 
Dekorfarbe als Grunddekor 2 bedruckt, wobei in die- 
sem Fail aber mit dem gleichen Sieb und gleicher Farbe 
noch eine Restwarmeanzeige 5, ein Warenzeichen 6 und 
ein Firmenlogo 7 aufgedruckt werdea 

Das Hintergnmddekor 2 ist wiederum sehr feinstruk- 
turiert ausgebildet, z. B. ebenfalls mit dem in Fig. 3 ge- 
zeigten Dekorraster. 

Nach dem ersten Siebdruck wird die dekorierte 
Kochflache 1 an der Luft getrocknet oder bei 50— 90*C 
ca.5min getrocknet 

Auf der bereits dekorierten Kochflache erfolgt nun 
ein 2. Siebdruck mit einer anderen Farbe, z. B. weiB, der 
nur die Kochzonen 4 markiert 

AnschlieBend erfolgt der Dekoreinbrand bei etwa 

Nach der Keramisierung der so dekorierten Platte 
hat der Betrachter folgende Farbeindrficke: 

— das Hintergrunddekor 2, das sehr feinstruktu- 
riert auf der dunklen Glas-Keramikplatte 1 aufsitzt, 
erscheint ebenfalls dunkel, fast schwarz, 

— die krafdge und in durchgezogenen Linien auf- 
gedruckten Funktionsbereiche, Schriftzuge und 
Markierungen heben sich stahlblau vom dunklen 
Hintergrund der Plane ab und 

— die Kochzonenmarkierung 4 erscheint weiB. 

Zusammenfassend sollen die Vorteile der Erfindung; 
mit der es erstmals mdgiich ist, mehrfarbig dekorierte 
Glaskeramikkochfiachen herzusteilen, deren Delcore 
sich zum Tell auch Qberdecken und ilberschneiden, 
nochmals zusammengestellt werden: 

— Das gleichmaBig auf der Platte verteilte Grund- 
dekor schtitzt die Glaskeramtkkochfiacbe seibst 
vor oberfiachlichen Kratzem, vor Metallabrieb und 
Gebrauchsspuren ; 

— das Grunddekor reduziert dariiberhinaus die 
Auffailigkeit von Verschmutzungen. z. B. von Fin- 
gerabdriicken; 

— die KochflSchenunterseiten miissen z. T. nicht 
mehr beschichtet werden, um die unterliegende 
Technik" abzudecken; 

— das Mehrfarbendekor erieichtert die Bedienung 
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2.B. des Kochgerates durch verwechslungsfreie, 

f arblich individualisierte Funktionsbereiche; Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 

— es sieht sehr ansprechend aus; 

— es ist einfach mit herkdmmiichen Verfahren und 
keramischen Farben herzustellen. 5 



Patentanspruche 

1. Mit keramischen Farben dekorierter Glaskera- 
mikartikeL insbesondere Glaskeramikkochflache, ]o 
dadurch gekeiiiizeichnet» dafi auf dem Glaskera- 
mikartikel fiber einer ersten Farblage, die als 
Grunddekor 1 bis 95% der Glaskeramikoberflslche 
bedeckt, mindestens eine weitere Farblage ange- 
ordnet ist, die die erste Farblage zumindest teilwei- is 
se Uberlappt 

2. Glaskeramikartikel nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die erste Farblage als Grund- 
dekor 5 bis 80% der OberflMche des Glaskeraxnik- 
artikels bedeckt 20 

3. Glaskeramikartikel nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die erste Farblage als 
Grunddekor den Artikel als gleichmafiiges, fein 
verteiltes Punkt- und/oder Linienraster und/oder in 
sich wiederholenden graphischen Struktureinhei- 25 
ten uberzieht 

4. Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Farbe des Grund- 
dekors mit dem Farbeindruck des undekorierten 
Giaskeramikartikels annthemd Qbereinstimmt 30 

5. Glaskeramikartikel nach den AnsprUchen 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die erste Farblage In- 
tensitHtsverl&ufe durch eine sich andemde Auf- 
tragsdichte und/oder -dicke auf der OberflSche des 
Giaskeramikartikels aufweist 35 

6. Glaskeramikartikel nach den AnsprQchen 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die erste Farblage zu- 
satzlich Funktionsbereiche auf der Oberfl^che des 
Giaskeramikartikels definiert und/oder Scfarif tziige 
und/oder Symbole und/oder sonstige Keimzeich- 40 
nungenausbildet 

7. Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet» dafi die weitere Farblage 
ais Markierungsdekor, insbesondere Kochzonen, 
Warmhaltezonen, Kalt- oder Arbeitsbereiche, An- 45 
zeigenbereiche und Restwarmeanzeigen definiert 
und/oder Schriftztige und/oder Symbole und/oder 
sonstige Kennzeichnungen ausbildet 

8. Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die weitere Farblage 50 
bei Verwendung als Markierungsdekor eine andere 
Farbe als das Grunddekor aufweist 

9. Verfahren zur Herstellung eines mit keramischen 
Farben dekorierten Giaskeramikartikels nach ei- 
nem der AnsprUche 1 bis 8, bei dem ss 
auf eine Oberflache aus keramisierbarem Glas im 
Siebdruck eine erste Lage aus keramischen Farben 
aufgebracht wuti, die anschliefiend getrocknet 
wird, 

dann mindestens eine weitere Lage aus kerami- eo 
scher Farbe fiber der ersten Farblage aufgebracht 
wird, wobei die weitere Farblage die erste minde- 
stens teilweise fiberlappt» und 
danach die keramischen Farben w^hrend der Kera- 
misierung des Glases in die Glaskeramik bei Tern- es 
peraturen bis zu 1 000"* C eingebrannt werden. 
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